- 22  - 

Prov  or  11» 

i rove t tillvarataget  den 

Provet  inkommet  till  F0A»1  den  22/7  1946* 

£J  åtföljt  av  skrivelse  eller  försett  med  beteckning. 
Inneslutet  i ett  glas rör  med  kork. 

Provets  vikt:  4*5  g 

■* 

irovet  utgjordes  vid  ti  llYura  tagande  t av  ett  litet 

stycke  med  tillplattad  droppform  och  med  släta  ytor.  Provet 

* 

har  i smält  tillstånd  komalt  1 kontakt  med  ett  underlagt  son 
lämnat  ett  avtryck.  Till  FOA  h/  r provet  inkommit  sönderdelat 
1 ett  mindre  antal  eaå  stycken.  3tyc<ena  ha  en  sintrad  struk- 
tur. ytorna  äro  porfria,  kot  underlaget  företer  provet  en 
strålig  struKtur  med  en  mot  unoer laget  vinkelxät  orientering. 
De  övriga  delurna  av  provet  ha  en  porlg  struktur, 
irovet  Ur  magnet! ekt. 

aeoick  analvs  visade  en  järnhalt  av  1 medeltal  på  3 prov 
73»6  Kvalitativ  analys  visade  icke  närvaro  uv  andra  metf  1- 
ler.  -Det  dr  därför  sannolikt t att  provet  utgör  en  blandning 

av  mugnetit  ooh  fritt  järn  eller  järnoxidul. 

» 

w ektrlanalytiek  under o ökning: 

Kvalitativ  e psktralanalys  visar  som  huvud  bestämds  del 
endast  järn. 

t rov  te  ursprung:  Vid  basök  på  naturhistoriska  Riksmuseets 

IMneralogieka  Avdelning  förevisades  provet  för  professor 
Amlnoff  ooh  dr  ienzén,  vilka  intygude,  att  det  loke  kunde 
utgöras  av  en  meteorit.  Visserligen  bestå  järnte teori ter  till 
en  del  av  Järn»  detta  håller  01  ta  nog  rätt  myo«cet  nickel  ooh 
.ven  Jhrntmlfld  men  har  en  helt  avvikande  struktur  och  före- 
ter icke  droppfoxm.  Provet  måste  utgöra  en  prouukt  av  nigon 


